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FIBRE OPTIQUE A COMPENSATION DE DISPERSION CHROMATIQUE 

L'invention concerne le domaine des fibres optiques pour reseau de 
transmission a multiplexage en longueur d'onde. 
5 ^augmentation des debits d'information sur ce type de reseau impose 

une compensation de la dispersion chromatique et de la pente de dispersion sur 
une bande spectrale de plus en plus large. La bande dite S correspond a une 
bande spectrale allant approximativement de 1460nm a 1530nm. La bande dite 
C correspond a une bande spectrale allant approximativement de 1530nm a 

10 1565nm. La bande dite L correspond a une bande spectrale allant 
approximativement de 1565nm a 1625nm. La bande dite U correspond a une 
bande spectrale allant approximativement de 1625nm a 1675nm. La bande 
spectrale la plus couramment utilisee est la bande C. De plus en plus, apparaTt 
une tendance a vouloir, en plus de la bande C, utiliser les bandes S et Lf?voire 

15 meme la bande LI r V 

Dans Tart anterieur, il est connu d'associer certains types de - fibres 
optiques a dispersion decalee reduisant les effets non-lineaires croises (« non-zero 
dispersion shifted fiber » en terminologie anglo-saxonne correspondBjnt a 
I'abreviation NZ-DSF) a des fibres de compensation de dispersion (« dispersion 

2 0 compensating fiber » en terminologie anglo-saxonne correspondant a 
I'abreviation DCF), ce qui permet d'obtenir une ligne de transmission dont la 
dispersion est nulle sur une large plage spectrale. 

Selon un premier art anterieur par exemple decrit dans la demande de 
brevet WO 01/01 179, il est connu d'utiliser une fibre optique a compensation de 

2 5 dispersion chromatique presentant une faible pente, mais le rapport dispersion 
chromatique sur pente de dispersion chromatique pour cette fibre optique est trop 
faible et ne permet pas de compenser efficacement des fibres de ligne de type 
NZDSF a pente de dispersion chromatique faible. 

Selon un deuxieme art anterieur presente a la conference 

30 OECC/IOOC'01 dans un rapport intitule « dispersion flattened fiber with high 



1er depot 



2 

negative dispersion », des simulations numeriques presentent une fibre optique a 
compensation de dispersion chromatique dont le rapport dispersion chromatique 
sur pente de dispersion chromatique est tres eleve, mais les simulations, 
presentees oralement a cette meme conference, ne les confirment pas et 
presentent au contraire des valeurs usuelles dont un diametre de mode de I'ordre 
de 4/irm. . 

[/invention propose une fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique qui, ayant un rapport dispersion chromatique sur pente de dispersion 
chromatique suffisamment eleve, et avantageusement une pente de dispersion 
chromatique faible, peut compenser une fibre optique de ligne de type NZ-DSF a 
faible pente de dispersion chromatique. La fibre optique a compensation de 
dispersion chromatique selon Pinvention possede egalement un diametre de 
mode assez eleve, ce qui lui permet d'etre utilisable dans des lignes de 
transmission optique a tres hauts debits, par exemple superieur a 40 Gigabits par 
seconde. Le compromis realise par la fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique selon ('invention permet une compensation efficace sur une tres large 
plage spectrale pouvant aller jusqu'a englober les bandes S, C, L et U. 

Selon ('invention, il est prevu une fibre optique a compensation de 
dispersion chromatique sur plusieurs bandes spectrales dont au moins la bande 
C, pour resedu de transmission a multiplexage en longueur d'onde, comportant 
successivement du centre vers la peripheric un coeur presentant un profil d'indice 
variable puis une gaine d'indice constant, le profil d'indice variable du coeur 
comportant successivement, du centre vers la peripherie, une tranche centrale 
d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine, une tranche enterree d'indice 
minimum inferieur a I'indice de la gaine, une tranche annulaire d'indice 
maximum superieur a I'indice de la gaine et inferieur a I'indice maximum de la 
tranche centrale, les rayons et les indices de chacune des tranches etant 
determines de maniere a ce que la fibre optique a compensation de dispersion 
presente, d'une pari a la longueur d'onde de 1550nm, premierement une 
dispersion chromatique inferieure a -8ps/nm.km, deuxiemement un rapport 
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dispersion chromatique sur pente de dispersion chromatique dont la valeur 
absolue est superieure a 750nm, troisiemement un diametre de mode superieur a 
5{jm, et d'autre part a la longueur d'onde de 1625001, des pertes par courbure 
pour un rayon de 10mm qui sont inferieures a 400dB/m. 
5 De preference, les rayons et les indices de chacune des tranches sont 

determines de maniere a ce que la fibre optique a compensation de dispersion 
presente, a la longueur d'onde de 1550nm, un rapport dispersion chromatique 
sur pente de dispersion chromatique dont la valeur absolue est superieure a 
1500nm. 

10 De preference, la fibre optique a compensation de dispersion 

chromatique selon I'invention compense la dispersion chromatique d'une fibre ^ t 
optique de ligne sur les bandes spectrales S, C, L et LL - 

De preference, les rayons et les indices de chacune des tranches de la -kr^r'i 
..fibre optique d compensation de dispersion selon ('invention sont determines de . .£ 
15 maniere a ce que ladite fibre optique d compensation de dispersion presente, a la * k*?*^ 
. loqgueur d'onde de 1550nm, une pente de dispersion chromatique dont la valeur ^ 

absolue est inferieure d 0,02ps/nm 2 . km. . t ^ 

. De preference, les rayons et les indices de chacune des tranches tranches ^-.^r -\ 
, de la fibre optique d compensation de dispersion selon ['invention sont determines ^ % 
20 de maniere d ce que ladite fibre optique d compensation de dispersion presente, s i 
6 la longueur d'onde de 1550nm, une surface effective superieure d 20/im 2 . ■ . 

La fibre optique d compensation de dispersion selon I'invention est 
associee d , une . fibre optique de ligne dans un systeme de transmission d fibre 
optique. Dans une forme de realisation, le systeme de transmission d fibre optique 
2 5 comprend ['association d'une fibre optique de ligne et d'une fibre optique d 
compensation de dispersion selon I'invention, en ligne. Dans une autre forme de 
realisation, le systeme de transmission d fibre optique comprend I'association 
d'une fibre optique de ligne et d'une fibre optique d compensation de dispersion 
selon I'invention en module. 
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Dans un premier mode de realisation preferentiel de ('invention, la fibre 
optique a compensation de dispersion chromatique selon ('invention comprend un 
premier type de profil d'indice variable du coeur a trois tranches. Le premier type 
de profil d'indice variable du coeur est successivement constitue, du centre vers la 
5 peripherie, d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine, d'une tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la gaine, 
d'une tranche annulaire d'indice maximum superieur d I'indice de la gaine et 
inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale. La tranche centrale est de 
preference en forme de trapeze ou de rectangle, mais elle peut aussi etre par 

10 exemple en forme de triangle ou en alpha. Les autres tranches sont de preference 
en forme de rectangle, mais elles peuvent aussi etre par exemple en forme de 
trapeze ou de triangle ou en alpha. 

Afin d'augmenter I'etendue de la plage spectrale pour laquelle la 
dispersion chromatique de la fibre optique de ligne est compensee le plus 

15 efficacement possible par la fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique selon I'invention ainsi que les autres proprietes de la fibre optique a 
compensation de dispersion chromatique selon I'invention, un certain nombre des 
plages ou de relations preferentielles notamment pour les indices et les rayons du 
deuxieme type de profil d'indice du coeur vont maintenant etre donnees. 

2 0 Dans une premiere famille de fibres optiques ' a compensation % de 

dispersion chromatique, les rayons et les indices de chacune des tranches sont 
determines de maniere a ce que la fibre optique a compensation de dispersion 
presente, a la longueur d'onde de 1550nm, une dispersion chromatique comprise 
entre -40ps/nm.km et -8ps/nm.km. C'est dans cette premiere famille, plutot que 

2 5 dans la deuxieme famille decrite ulterieurement qu'il est particulierement 

avantageux que la fibre optique a compensation de dispersion selon I'invention 
presente une faible pente de dispersion chromatique. 

De preference, la difference (An 2 ) entre I'indice minimum de la tranche 
enterree et I'indice de la gaine est comprise entre -3,0. 10' 3 et 0,0. 10" 3 et le rayon 

3 0 exterieur (r 7 ) de la tranche enterree est compris entre 5,8^/m et 8,5jL/m. 
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De preference, la difference (An 3 ) entre Pindice maximum de la tranche 
annulaire et Pindice de la gaine est comprise entre 1,0. TO 3 et 6,0. 10" 3 et le rayon 
exterieur (r 3 } de la tranche annulaire est compris entre 7,2/Jm et 9,7/im... 

rl 

De preference, la valeur du double de Pintegrale (S } = 2.J An(r).r.dr ), entre 

. " o ' 

,5 . un rayon nul et le rayon (r,) de la partie de la tranche centrale presentant un 
indice superieur a 1'indice de la gaine, du produit du rayon par la difference 
d'indice par rapport a la gaine, est comprise entre 39.1 0" 3 et 65.10" 3 jum 2 . 

De preference, la valeur du double de Pintegrale ( S 2 = 2. J" An(r).r.dr ), 

, ... , entre le, rayon (r^ de la partie.de la tranche centrale presentant un indice 
10 superieur a I'indice de la gaine et le rayon (r 2 ) de la partie de la tranche enterree 
-presentant un indice inferieur a I'indice de la gaine, du produit du rayon par la 
difference d'indice par rapport a la gaine, est comprise entre -150.10/ et 
-10.10; 3 /im 2 . 

. ' ; r3 

De preference, la valeur du double de Pintegrale ( S 3 = 2. J An(r).r?dr ), 

: > - • \ r2 f- "-. 

15 entre le rayon (r 2 ) de la partie de la tranche enterree presentant un indice inferieur 
a l-indice de la gaine et le rayon (r 3 ) de la partie de la tranche annulaire 
presentant un : indice superieur a I'indice de la gaine, du produit du rayon par la 
difference d'indice par rapport a la gaine, est comprise entre 30. 10' 3 et 
140.10' 3 ium 2 . 

rl 

20 De preference, la valeur du triple de Pintegrale (S n = 3.J An(r).r 2 .dr ), entre 

» " o* 

. un rayon nul et le rayon (r,) de la partie de la tranche centrale presentant un 
. indice superieur a I'indice de la gaine, du produit du carre du rayon par la 
difference d'indice par rapport a I'indice de la gaine, est comprise entre 
59.10-Vm 3 et 1 23.1 0' 3 jUm 3 . 
2 5 Lorsque la tranche centrale est en forme de rectangle, la difference (An,) 

entre Pindice maximum de la tranche centrale et Pindice de la gaine est 
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preferentiellement comprise entre 14,0.10~ 3 et 20,0. 10~ 3 et le rayon (r,) de la 
partie de la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine 
est preferentiellement compris enire 1 Afjm et ],9fum. 

Lorsque la tranche centrale est en forme de trapeze, la difference (An,) 
5 entre I'indice maximum de la tranche centrale et Pindice de la gaine est 
preferentiellement comprise entre 14,0.10" 3 et 20,0. 10" 3 , le rayon (r } ) de la partie 
de la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine est 
preferentiellement compris entre 1 ,4/t/m et 1,9/im et le rayon (r lo ) de la partie de 
la tranche centrale presentant I'indice maximum de la tranche centrale est 
10 preferentiellement compris entre 1 ,3/ifm et 1 ,9/im. 

Dans une deuxieme famille de fibres optiques a compensation de 
dispersion chromatique, les rayons et les indices de chacune des tranches sont 
determines de maniere a ce que la fibre optique d compensation de dispersion 
presente, a la longueur d'onde de 1550nm, une dispersion' chromatique 
15 inferieure a -40ps/nm.km. 

De preference, la difference (An 2 ) entre I'indice minimum de la tranche 
enterree et I'indice de la gaine est comprise entre -5,0. 10~ 3 et 0,0.10 3 et le rayon 
exterieur (r 2 ) de la tranche enterree est compris entre 3,7/jm et 6,7jLim. * 

De preference, la difference (An 3 ) entre I'indice maximum de la tranche 
2 0 annulaire et I'indice. de la gaine est comprise entre 1,0. 10~ 3 et 8,0. 10 3 et le rayon 
exterieur (r 3 ) de la tranche annulaire est compris entre 6,1jUm et 8,4/im. 

rl 

De preference, la valeur du double de I'integrale (S, = 2.J An(r).r.dr ), entre 

o 

un rayon nul et le rayon (r,) de la partie de la tranche centrale presentant un 
indice superieur a I'indice de la gaine, du produit du rayon par la difference 
25 d'indice par rapport a la gaine, est comprise entre 32. 1 0* 3 et 52. 1 0~ 3 jUm 2 . 

a 

De preference, la valeur du double de I'integrale ( S 2 = 2. J An(r).r.dr ), 

rl 

entre le rayon (r,) de la partie de la tranche centrale presentant un indice 
superieur a I'indice de la gaine et le rayon (r 2 ) de la partie de la tranche enterree 
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presentant un indice inferieur a I'indice de la gaine, du produit du rayon par la 
difference d'indice par rapport a la gaine, est comprise entre -70. 10" 3 et 
-4.10' 3 pm 2 . 

De preference, la valeur du double de Tintegrale ( S 3 = 2.J An(r)x.dr ), 

5 . . entre le rayon (r 2 ) de la partie de la tranche enterree presentant un indice inferieur 
a I'indice de la gaine et le rayon (r 3 ) de la partie de la tranche annulaire 
presentant un indice superieur a I'indice de la gaine, du produit du rayon par la 
difference d'indice par rapport a la gaine, est comprise entre 7.10' 3 et 
150.10- 3 pm 2 . 

rl 

10 De preference, la valeur du triple de I'integrale (S n = 3.J An(r).r 2 .dr ), entre 

- o 

• un rayon nul et le rayon (r,) de la partie de la tranche centrale presentant un 

. indice superieur a I'indice de la gaine, du produit du carre du rayon par la 

difference d'indice par rapport a 1'indice de la .gaine, est comprise entre 

40.10- 3 pm 3 et 80.10: 3 pm 3 . 

15 Lorsque la tranche centrale est en forme de rectangle, ia difference (An,) 

entre I'indice maximum de la tranche centrale et I'indice de la cgaine est 

preferentiellement comprise entre 17,0. 10' 3 et 25,0. 10* 3 et le rayon '(r,) de la 

^ 4 partie de la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine 

est preferentiellement compris entre 1,2pm et 1,7/im. 

2 0 Lorsque la tranche centrale est en forme de trapeze, la difference (An T ) 

entre I'indice maximum de la tranche centrale et I'indice de la gaine est 

preferentiellement comprise entre 17,0.10" 3 et 25,0. 10" 3 , le rayon (r } ) de la partie 

de la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine est 

preferentiellement compris entre 1,2pm et 1,7pm et le rayon (r ]o ) de la partie de 

25 la tranche centrale presentant I'indice maximum de la tranche centrale est 

preferentiellement compris entre 1,1pm et 1,7pm. 

De preference, pour toutes les fibres optiques a compensation de 

dispersion chromatique selon ['invention correspondent au premier mode de 
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realisation, les rayons et les indices de chacune des tranches sont determines de 
maniere a ce que la fibre optique a compensation de dispersion presente une 
longueur d'onde de coupure theorique superieure a 1 600nm. 

Da ns un deuxieme mode de realisation preferential de ('invention, la fibre 
optique a compensation de dispersion chromatique selon ^invention comprend un 
deuxieme type de profil d'indice variable du coeur a quatre tranches. Le deuxieme 
type de profil d'indice variable du coeur est successivement constitue, du centre 
vers la peripherie, d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice 
de la gaine, d'une premiere tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice 
de la gaine, d'une tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine et inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale, d'une deuxieme 
tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la gaine. La tranche 
centrale est de preference en forme de rectangle, mais elle peut aussi etre en 
forme de trapeze ou de triangle ou en alpha. Les autres tranches sont de 
preference en forme de rectangle, mais elles peuvent aussi etre par exemple en 
forme de trapeze ou de triangle ou en alpha. 

Dans un troisieme mode de realisation, la fibre optique a compensation 
de dispersion chromatique selon ['invention comprend un troisieme type de profil 
d'indice variable du cceur qui est successivement constitue, du centre vers la 
peripherie, .d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine, d'une tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la gaine, 
d'une premiere tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine et inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale, d'une deuxieme 
tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine et superieur 
a I'indice de la premiere tranche annulaire. La tranche centrale est de preference 
en forme de rectangle, mais elle peut aussi etre en forme de trapeze ou de 
triangle ou en alpha. Les autres tranches sont de preference en forme de 
rectangle, mais elles peuvent aussi etre par exemple en forme de trapeze ou de 
triangle ou en alpha. 
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Dans un quatrieme mode de realisation, la fibre optique a compensation 
de dispersion chromatique selon I'invention comprend un quatrieme type de profil 
d'indice variable du coeur qui est successivement constitue, du centre vers la 
peripherie, d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la 
5 gaine, d'une premiere tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la 
gaine, d'une deuxieme tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de 
la gaine et superieur a I'indice de la. premiere tranche enterree, d'une tranche 
annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine et inferieur a I'indice 
maximum de la tranche centrale. La tranche centrale est de preference en forme 
10 de rectangle, mais elle peut aussi etre en forme de trapeze ou de triangle ou en 
alpha. Les autres tranches, sont de preference en forme de rectangle, mais elles 
peuvent aussi etre par exemple en forme de trapeze ou de triangle ou en alpha. 

De preference, pour toutes les fibres optiques a compensations de 
dispersion chromatique selon I'invention correspondent aux deuxieme, troisieme 
15 et quatrieme modes de realisation, les rayons et les indices de chacune «des 
tranches sont determines de maniere a ce que la fibre optique a compensation.de 
dispersion presente une longueur d'onde de coupure theorique superieure a 
1550nm. . ^ 

L'invention sera mieux comprise et d'autres particulates et avantages 
apparaitront a I'aide de la description ci-apres et des dessins joints, donnes a titre 
d'exemples, ou : 

- la figure 1 represente schematiquement un exemple de premier type de 
profil a trois tranches d'une fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique selon I'invention ; 

- la figure 2 represente un tableau comprenant les valeurs de rayons et de 
differences d'indice pour une dizaine d'exemples de profils de cet exemple de 
premier type de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
('invention ; 
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- la figure 3 represente un tableau comprenant certaines proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 2 ; 

- la figure 4 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
5 profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 

Tinvention definis a la figure 2 ; 

- la figure 5 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 2 ; 

10 - la figure 6 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 

• profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
['invention definis a la figure-2 ; 

- la figure 7 represente schematiquement un autre exemple de premier 
type de profil a trois tranches d'une fibre optique a compensation de dispersion 

15 chromatique selon; I'invention ; 

- la figure 8 represente un tableau comprenant les valeurs de rayons et de 
differences d'indice pour une dizaine d'exemples de profils de cet autre exemple 
de premier type de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention ; 

2 0 - la figure 9 represente un tableau comprenant certaines proprietes des 

profils • de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 8 ; 

- la figure 10 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 

2 5 I'invention definis a la figure 8 ; 

- la figure 1 1 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 8 ; 
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- ia figure 12 represente un tableau comprenant d'autres proprietes cles 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
['invention definis a la figure 8 ; 

- la figure 13 represente schernatiquement des deuxieme, troisieme et 
.5 quatrierne types de profil a quatre tranches d'une fibre optique a compensation 

de dispersion chromatique selon ^invention ; 

- la figure 14 represente un tableau comprenant les valeurs de rayons et 
de .differences d'indice pour une dizaine d'exemples des deuxieme, troisieme et 
quatrierne types de profil de fibre optique a compensation de dispersion 

-1Q, chromatique selon ('invention ; 

-la figure 15 represente un tableau comprenant certaines proprietes des M 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique - selon su- 
binvention definis a la figure 14 ; ^ 

- la figure 16 represente un tableau comprenant d'autres proprietps des £,* 
15 profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique * selon • £■< 

I'inyention definis a la figure 14 ; ^ ^ 

- la figure 17 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des • ; 43 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique*: selon 
('invention definis a la figure 14 ; 

20 - la figure 18 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 

profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
['invention definis a la figure 14 ; 

- Ia figure 19 represente la variaton de la dispersion chromatique dans tes 
bandes S, C, L et U, des exemples de profil n°8a, n°8b et n°2c. • 

25 

La fi gure 1 represente schernatiquement un exemple de premier type de 
.profil a trois tranches d'une fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique selon ['invention. La premiere tranche appelee tranche centrale 
presente une difference maximale d'indice Anl avec I'indice constant de la gaine 
30 et un rayon exterieur rl. La difference d'indice maximale Anl est positive. De 
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preference, entre un rayon nul et le rayon rl, I'indice est constant et maximum. La 
deuxieme tranche appelee tranche enterree presente une difference maximale 
d'indice An2 avec I'indice constant de la gaine et un rayon exterieur r2. La 
difference d'indice maximale An2 est negative. De preference, entre le rayon rl et 
5 le rayon r2, I'indice est constant. La troisieme tranche appelee tranche annulaire 
presente une difference maximale d'indice An3 avec I'indice constant de la gaine 
et un rayon exterieur r3. La difference d'indice maximale An3 est positive. De 
preference, entre le rayon r2 et le rayon r3, I'indice est constant. Au-dela du rayon 
r3 se trouve la gaine d'indice constant. 

10 La figure 2 represente un tableau comprenant les valeurs de rayons et de 

differences d'indice pour une dizaine d'exemples de profits de cet exemple de 
premier type de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention. La colonne de gauche comprend la denomination des exemples du 
n°la au n°10a. Les trois colonnes suivantes expriment en fum des rayons du profil 

15 d'indice variable de coeur. Les trois dernieres colonnes expriment mille fois des 
differences d'indice (sans unite). 

La figure 3 represente un tableau comprenant certaines proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 2. La colonne de gauche comprend la denomination 

20 des exemples du n°la au n°10a. Pour chaque exemple considere, les autres 
colonnes represented des proprietes de la fibre optique correspondent a 
I'exemple considere. La colonne suivante represente la pente de dispersion 
chromatique O exprimee en ps/nm 2 .km a une longueur d'onde valant 1550nm. 
La colonne suivante represente le rapport dispersion chromatique C sur pente de 

25 dispersion chromatique O exprimee en nm a une longueur d'onde valant 
1550nm. La colonne suivante represente le diametre de mode 2W 02 , a la 
longueur d'onde de 1550nm, exprime en fjm. La derniere colonne represente la 
longueur de coupure theorique X cih exprimee en nm. 

La figure 4 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 

30 profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
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I'invention definis a la figure 2. La colonne de gauche comprend la denomination 
des exemples deja expliquee ci-dessus. Pour chaque exemple considere, les autres 
colonnes represented des proprietes de la fibre optique correspondant a 
I'exemple considere. Les quatre colonnes suivantes represented des surfaces 
5 effectives S eff exprimees en fjm 7 respectivement aux longueurs d'onde de 1460nm, 
1550nm, 1625nm et 1675nm. 

La figure 5 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profits de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 2. La colonne de gauche comprend la denomination 
10 des exemples deja expliquee ci-dessus. Pour chaque exemple considere, les autres 
colonnes represented des proprietes de la fibre optique correspondant a 
I'exemple considere. Les quatre colonnes suivantes represented des dispersions 
chromatiques C exprimees en-ps/nm.km respectivement aux longueurs d'ondp de 
1460nm, 1550nm, 1625nm et 1675nm. 

V- 

15 .La figure 6 represente un tableau comprenant d'autres proprietes : des 

profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique sefon 
I'invention definis a la figure 2. La colonne de gauche comprend la denomination 
des exemples deja expliquee ci-dessus. Pour chaque exemple considere, les autres 
colonnes represented des proprietes de la fibre optique correspondant a 

2 0 I'exemple considere. Les trois colonnes suivantes represented des seuijs maximum 
de pertes par courbure, exprimees en dB/m pour un rayon de 10mm 
respectivement aux longueurs d'onde de 1550nm, 1625nm et 1675nm. Par 
. exemple, pour I'exemple la, lesdites pertes par courbure sont inferieures a 
3dB/m. Les trois colonnes suivantes represented des seuils maximum de pertes 

2 5 par courbure exprimees en dB/m pour un rayon de 30mm respectivement aux 

longueurs d'onde de 1550nm, 1625nmet 1675nm. 

La figure 7 represente schematiquement un autre exemple de premier 
type de profil a trois tranches d'une fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique selon I'invention. La premiere tranche appelee tranche centrale 

3 0 presede une difference maximale d'indice Anl avec I'indice constant de la gaine 
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et un rayon exterieur rib. La difference d'indice maximale Anl est positive. De 
preference, entre un rayon nul et le rayon rla, I'indice est constant et maximum, il 
devient egal a celui de la gaine pour une valeur rl du rayon et atteint celui de la 
deuxieme tranche pour une valeur rib. La deuxieme tranche appelee tranche 
5 enterree presente une difference maximale d'indice An2 avec I'indice constant de 
la gaine et un rayon exterieur r2. La difference d'indice maximale An2 est 
negative. De preference, entre le rayon rib et le rayon r2, I'indice est constant. La 
troisieme tranche appelee tranche annulaire presente une difference maximale 
d'indice An3 avec I'indice constant de la gaine et un rayon exterieur r3. La 
10' difference'd'indice maximale An3 est positive. De preference, entre le rayon r2 et 
le rayon r3, I'indice est constant. Au-dela du rayon r3 se trouve la gaine d'indice 
constant. 

La figure 8 represente un tableau comprenant les valeurs de rayons et de 
differences d'indice pour une dizaine d'exemples de profils de cet autre exemple 

15 de premier type de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention. La colonne de gauche comprend la denomination des exemples du 
n°lb au'n°10b. Les cinq colonnes suivantes expriment en fjm des rayons du profil 
d'indice variable de coeur. Les trois dernieres colonnes expriment miile fois des 
differences d'indice (sans unite). 

2 0 La figure 9 represente' un tableau comprenant certaines proprietes des 

profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 8. Sa description est analogue a celle de la figure 3. 

La figure 10 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 

2 5 I'invention definis a la figure 8. Sa description est analogue a celle de la figure 4. 

La figure 1 1 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 8. Sa description est analogue a celle de la figure 5. 
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La figure 12 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profits de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
^invention definis a la figure 8. Sa description est analogue a ia figure 6. 

La figure 13 represente schematiquement des deuxieme, troisieme et 
5 quatrieme types de profil a quatre tranches d'une fibre optique a compensation 
de dispersion chromatique selon I'invention, La premiere tranche appelee tranche 
centrale presente une difference maximale d'indice Anl avec I'indice constant de 
la gaine et un rayon exterieur rl . La difference d'indice maximale Anl est positive. 
De preference, entre un rayon nul et le rayon rl, I'indice esi constant. La 
.10 deuxieme tranche appelee tranche enterree presente une difference maximale 
d'indice An2 avec I'indice constant de la gaine et un rayon exterieur r2. La 
difference d'indice maximale An2 est negative. De preference, entre. le rayon rl et 
le rayon r2, I'indice est constant. Pour les deuxieme et troisieme types de prpfil, la 
troisieme tranche appelee tranche annulaire presente une difference maximale 
15 d'indice An3 avec I'indice constant de la gaine et un rayon exterieur r3. La 
difference d'indice maximale An3 est positive. De preference, entre le rayon s r2 et 
le rayon r3, I'indice est constant. Pour le quatrieme type de profil, la troisieme 
tranche appelee tranche enterree presente une difference maximale d'indice An3 
avec I'indice constant de la gaine et un rayon exterieur r3. La difference d'indice 
• 2 0 maximale An3 est negative. De preference, entre le rayon r2 et le rayon r3, 
I'indice est constant. Pour le deuxieme type de profil, la quatrieme tranche 
appelee tranche enterree presente une difference maximale d'indice An4 avec 
I'indice constant de la gaine et un rayon exterieur r4. La difference d'indice 
maximale An4 est negative. De preference, entre le rayon r3 et le rayon r4, 

2 5 . I'indice est constant. Au-dela du rayon r4 se trouve la gaine d'indice constant. 

Pour les troisieme et quatrieme types de profil, la quatrieme tranche appelee 
tranche annulaire presente une difference maximale d'indice An4 avec I'indice 
constant de la gaine et un rayon exterieur r4. La difference d'indice maximale An4 
est positive. De preference, entre le rayon r3 et le rayon r4, I'indice est constant. 

3 0 Au-dela du rayon r4 se trouve la gaine d'indice constant. 
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La figure 14 represente un tableau comprenant les vaieurs de rayons et 
de differences d'indice pour une dizaine d'exemples des deuxieme, troisieme et 
quatrieme types de profil de fibre optique a compensation de dispersion 
chromatique selon I'invention. La colonne de gauche comprend la denomination 
5 des exemples du n°lc au n°10c. Les quatre colonnes suivantes expriment en jjm 
des rayons du profil d'indice variable de cceur. Les quatre dernieres colonnes 
expriment mille fois des differences d'indice (sans unite). 

La figure 15 represente un tableau comprenant certaines proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
10 I'invention definis a la figure 14. Sa description est analogue a celle de la 
figure 3. 

La figure 16 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
['invention definis a la figure 14. Sa description est analogue a celle de la 
15 figure 4. * 

La figure 17 represente un tableau comprenant d'autres proprietes des 
profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
('invention definis a la figure 14. Sa description est analogue a celle de la 
figure 5. 

20 La figure 18 represente un tableau comprenant d'autres proprietes *'des 

profils de fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon 
I'invention definis a la figure 14. Sa description est analogue a la figure 6. 

La figure 19 represente la variaton de la dispersion chromatique dans les 
bandes S, C, L et U, des exemples de profil n°8a, n°8b et n°2c, respectivement par 

2 5 le biais des courbes A, A' et A" dans lesquelles la dispersioh chromatique C 
exprimee en ps/nm.km est situee en ordonnee tandis que la longueur d'onde X 
exprimee en nm est situee en abscisse. 



1er depot 



17 

REVENDICATIONS 

1. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique sur plusieurs 
bandes spectrales dont au moins la bande C, 

pour reseau de transmission a multiplexage en longueur d'onde, 

comportant successivement du centre vers la peripherie un coeur 
presentant un profil d'indice variable puis une gaine d'indice constant, 

le profil d'indice variable du coeur comportant successivement, du centre 
vers la peripherie, 

une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine, 
une tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la gaine, 
une tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine 

et inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale, ..^ 

les rayons et les indices de chacune des tranches etant determines de 

maniere a ce que la fibre optique a compensation de dispersion presente, 
d'une part a la longueur d'onde de 1 550nm, ; 
premierement une dispersion chromatique inferieure d -8ps/nm.km, 
deuxiemement un rapport dispersion chromatique sur pente de dispersion 

chromatique dont la valeur absolue est superieure a 750nm, 
troisiemement un diametre de mode.superieur d 5/im, 

et d'autre part d la longueur d'onde de 1625nm, des pertes par courbure 
pour un rayon de 10mm qui sont inferieures d 400dB/m. 

.2. Fibre optique d compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 1, caracterisee en ce que les rayons et les indices de chacune des 
tranches sont determines de maniere d ce que la fibre optique d compensation de 
dispersion presente, d la longueur d'onde de 1550nm, un rapport dispersion 
chromatique sur pente de dispersion chromatique dont la valeur absolue est 
superieure d 1500nrn. 
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3. Fibre optique 6 compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la fibre 
optique a compensation de dispersion chromatique compense la dispersion 
chromatique d'une fibre optique de ligne sur les bandes spectrales S, C, L et U. 

4. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee en ce que le profil d'indice variable 
du coeur est successivement constitue, du centre vers la peripherie, 

d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a i'indice de la gaine, 
d'une tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la gaine, 
d'une tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine et inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale. 

5. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 4, caracterisee en ce que les rayons et les indices de chacune des 
tranches sont determines de maniere a ce que la fibre optique a compensation de 
dispersion presente, a la longueur d'onde de 1550nm, une dispersion 
chromatique comprise entre -40ps/nm.km et -8ps/nm.km. 

6. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 5/ 

caracterisee en ce que la difference (An 2 ) entre I'indice minimum de la 
tranche enterree et Pindice de la gaine est comprise entre -3,0. 10" 3 et 0,0. TO' 3 , 

et en ce que le rayon exterieur (r 2 ) de la tranche enterree est compris entre 
5,8^m et 8,5jL/m. 

7. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications 5 a 6, 

caracterisee en ce que la difference (An 3 ) entre I'indice maximum de la 
tranche annulaire et I'indice de la gaine est comprise entre 1,0.10 3 et 6,0. 10 3 , 
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et en ce que le rayon exterieur (r 3 ) de la tranche annulaire est compris 
entre 7,2^/m et 9,7/im. 

8. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon l y une 
5 quelconque des revendications 5 6 7, caracterisee en ce que la valeur du double 

rl 

de I'integrale (S 1 = 2.J An(r).r.dr ), entre un rayon nul et le rayon (r } ) de la partie de 

o 

la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine, du 
produit du rayon par la difference d'indice par rapport a la gaine, est comprise 
entre 39.1 0 3 et 65.1 CT 3 /W. 
10 . x 

9. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique, selon I'une % - ; 
quelconque des revendications 5 a 8, caracterisee en ce que la valeur du double 

de I'integrale ( S 2 = 2.j An(r).r.dr ), entre le rayon (r } ) de la partie de la tranche 

ri j ; . • y^~r:r 

centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine et le rayon e (r 2 ) de la ' 
15 partie de la tranche enterree presentant un indice inferieur a I'indice deda gaine, 

du produit du rayon par la difference d'indice par rapport a la gaine, eshcomprise JL-m-rs 
entre -150.10 3 et -lO.lO^jl/m 2 . 

10 Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon I'une 
2 0 quelconque des revendications 5 a 9, caracterisee en ce que la valeur du double 

de I'integrale (S 3 = 2. J An(r).r.dr ), entre le rayon (r 2 ) de la partie de la tranche 

enterree presentant un indice inferieur a I'indice de la gaine et le rayon (r 3 ) de la 
partie de la tranche annulaire presentant un indice superieur a I'indice de la 
gaine, du produit du rayon par la difference d'indice par rapport a la gaine, est 
2 5 comprise entre 30. 1 0" 3 et 1 40. 1 0' 3 fjm 7 . 
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11. Fibre optique 6 compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications 5 6 10, caracterisee en ce que la valeur du triple 

de Pintegrale (S n = 3.| An(r).r 2 .dr ), entre un rayon nul et le rayon (r } ) de la partie 

o 

de la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine, du 
5 produit du carre du rayon par la difference d'indice par rapport a I'indice de la 
gaine, est comprise entre 59.1 0 3 jUm 3 et 123.1 0' 3 fjm 3 . 

12. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
des revendications Sail, caracterisee en ce que la tranche centrale est en forme 

10 de rectangle. 

13. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 12, 

caracterisee en ce que la difference (An^ entre I'indice maximum de la 
15 tranche centrale et I'indice de la gaine est comprise entre 14,0.10 3 et 20,0. 10* 3 , 

et en ce que le rayon (r,) de la partie de (a tranche centrale presentant un 
indice superieur a I'indice de la gaine est compris entre 1 ,4jum et l,9jum. 

14. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
2 0 des revendications 5 all, caracterisee en ce que la tranche centrale est en forme 

de trapeze. 

15. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 14, 

2 5 caracterisee en ce que la difference (An,) entre I'indice maximum de la 

tranche centrale et I'indice de la gaine est comprise entre 14,0.10' 3 et 20,0. 10" 3 , 

en ce que le rayon (r^ de la partie de la tranche centrale presentant un 
indice superieur d I'indice de la gaihe est compris entre 1 ,4/im et 1,9/im, 
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et en ce que le rayon (r ]a ) de la partie de la tranche centrale presentant 
Pindice maximum de la tranche centrale est compris entre l,31^m et 1,88/Jm. 

16. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon ia 
revendication 4, caracterisee en ce que les rayons et ies indices de chacune des 
tranches sont determines de maniere a ce que la fibre optique a compensation de 
dispersion presente, a la longueur d'onde de 1550nm, une. dispersion 
chromatique inferieure a -40ps/nm.km. 

17. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 1 6, 

caracterisee en ce que la difference (An 2 ) entre Pindice minimum de la 
tranche enterree et Pindice de la gaine est comprise entre -5,5. 1 0" 3 et 0, f 0. 1 0" 3 , 

et en ce que le rayon exterieur (r 2 ) de la tranche enterree est compris entre 
3,7/im et 6,7^/m. 

18. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique sejon I'une 
quelconque des revendications 16 6 17, 

caracterisee en ce que la difference (An 3 ) entre Pindice maximum de la 
tranche annulaire et Pindice de la gaine est comprise entre ],0.10~ 3 et 8,0. 10" 3 , 

et en ce que le rayon exterieur (r 3 ) de la tranche annulaire est compris 
entre 6,1/L/m et 8,4/jm. 

19. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications 16 a 18, caracterisee en ce que la valeur du 

rl 

double de Pintegrale (S ] = 2.J An(r).r.dr ), entre un rayon nul et le rayon (r^) de la 

o . 

partie de la tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine, 
du produit du rayon par la difference d'indice par rapport a la gaine, est comprise 
entre 32. 10' 3 et 52.10" 3 /im 2 . 
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20. Fibre o'ptique a compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications 16 a 19, caracterisee en ce que la valeur du 

double de I'integrale ( S 2 = 2. J An(r).r.dr ), entre le rayon (r } ) de la partie de la 

rl 

tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine et le rayon 
(r 2 ) de la partie de la tranche enterree presentant un indice inferieur a I'indice de 
la gaine, du produit du rayon par la difference d'indice par rapport d la gaine, est 
comprise entre -70.10 3 et -4.10 3 /im 2 . 

21 Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications 16 a 20, caracterisee en ce que la valeur du 

r3 

double de I'integrale (S 3 = 2. J An(r).r.dr ), entre le rayon (r 2 ) de la partie de la 

r2 

tranche enterree presentant un indice inferieur a I'indice de la gaine et le rayon 
. (r 3 ) de la partie de la tranche annulaire presentant un indice superieur a I'indice 
de la gaine, du produit du rayon par la difference d'indice par rapport a la gaine, 
est comprise entre'7.10" 3 et 1 50. 1 0" 3 /im 2 . 

22. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon I'une 
quelconque des revendications 16 6 21, caracterisee en ce que la valeur du triple 

rl 

de I'integrale (S n = 3.J An(r).r 2 .dr ), entre un rayon nul et le rayon (r,) de la partie 

o 

de Id tranche centrale presentant un indice superieur a I'indice de la gaine, du 
produit du carre du rayon par la difference d'indice par rapport a I'indice de la 
gaine, est comprise entre 40. 1 0 3 /urn 3 et 80. 1 0 3 jum 3 . 

23. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
des revendications 16 a 22, caracterisee en ce que la tranche centrale est en 
forme de rectangle. 
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24. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 23, 

caracterisee en ce que la difference (An^ entre I'indice maximum de la 
tranche centrale et I'indice de la gaine est comprise entre 17,0.10~ 3 et 25,0. 10" 3 , 

et en ce que le rayon (r,) de la partie de la tranche centrale presentant un 
indice superieur a I'indice de la gaine est compris entre 1 ,2/Jm et 1 ,7^m. 

25. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
des revendications 16 a 22, caracterisee en ce que la tranche centrale est en 
forme de trapeze. 

26. Fibre optique a compensation de dispersion chromatique selon la 
revendication 25, 

:i caracterisee en ce que la difference (An^ entre I'indice maximum de la 
tranche centrale et I'indice de la gaine est comprise entre .1 7,0.1 0 3 et 25,0.1 0" 3 , 

en ce que le rayon, (r.,) de la partie de la tranche centrale presentant un 
indice superieur a I'indice de la gaine est compris entre l,2jL/m et 1,7/jm, 

et en ce que le rayon (r la ) de la partie de la tranche centrale presentant 
I'indice maximum de la tranche centrale est compris entre 1,1 ^fJm et 1,70^/m. 

27. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
des revendications 4 a 26, caracterisee en ce que les rayons et les indices de 
chacune des tranches sont determines de maniere a ce que la fibre optique a 
compensation de dispersion presente une longueur d'onde de coupure theorique 
superieure a 1600nm. 

28. Fibre optique a compensation de dispersion selon Tune quelconque 
des revendications 1 a 3, caracterisee en ce que le profil d'indice variable du 
cceur est successivement constitue, du centre vers la peripherie, 
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d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine, 
d'une tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de la gaine, 
d'une premiere tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice 

de la gaine et inferieur d I'indice maximum de la tranche centrale, 

d'une deuxieme tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice 

de la gaine et superieur a i'indice de la premiere tranche annulaire. 

29. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
des revendications 1 a 3, caracterisee en ce que le profil d'indice variable du 
cceur est successivement constitue, du centre vers la periphierie, 

d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine, 
d'une premiere tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de 
la gaine, 

d'une deuxieme tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de 
la gaine et superieur a I'indice de la premiere tranche enterree, 

d'une tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine et inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale. 

30. Fibre optique a compensation de dispersion selon Tune quelconque 
des revendications 1 a 3, caracterisee en ce que le profil d'indice variable du 
coeur est successivement constitue, du centre vers la peripherie, 

d'une tranche centrale d'indice maximum superieur a I'indice de la gaine, 
d'une premiere tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de 
la gaine, 

d'une tranche annulaire d'indice maximum superieur a I'indice de la 
gaine et inferieur a I'indice maximum de la tranche centrale, 

d'une deuxieme tranche enterree d'indice minimum inferieur a I'indice de 
la gaine. 
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31. Fibre optique a compensation de dispersion selon Tune quelconque 
des revendications 28 d 30, caracterisee en ce que les rayons et les indices de 
chacune des tranches sont determines de maniere d ce que la fibre optique a 
compensation de dispersion presente une longueur d'onde de coupure theorique 

5 superieure d 1550nm. 

32. Fibre optique a compensation de dispersion selon I'une quelconque 
. . des revendications precedentes, caracterisee en ce que les rayons et les indices de 

chacune des tranches sont determines de maniere a ce que la fibre optique a 
10 compensation de dispersion presente, d la longueur d'onde de 1550nm, une 
pente de dispersion chromatique dont la valeur absolue est inferieure a 
0,02ps/nmM<m. 

33. Fibre optique d compensation de dispersion selon I'une quelconque 
15 des revendications precedentes, caracterisee en ce que les rayons et les indices de 

chacune des tranches sont determines de maniere d ce que la fibre optique a 
compensation de dispersion presente, d la longueur d'onde de 1550nm,,une 
surface effective superieure a 20/im 2 . 

20 r . . 34. Systeme de transmission d fibre optique comprenant I'association 

d'une fibre optique de ligne et d'une fibre optique d compensation de dispersion 
selon I'une quelconque des revendications precedentes, la fibre optique d 
compensation de dispersion etant en ligne. 

25 35. Systeme de transmission a fibre optique comprenant I'association 

d'une fibre optique de ligne et d'une fibre optique d compensation de dispersion 
selon I'une quelconque des revendications precedentes, la fibre optique d 
compensation de dispersion etant en module. 
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26 b?s. rue de Satni Petersbourg 
75SC0 Pa?is Cede* OS 

Telephone : Oi 53 04 53 04 Tclccopie : 01 42 93 59 30 



recue I e 24/10/02 

BREVET D INVENTION 

CERTIFICAT D'UTILITE «; "^02 

Code de la proprfcte tntellectuelle - livre VI 

DESIGNATION D'INVENTEUR{S) PagB .?. / 2 . 

(Si te demandeur n'est pas I'inventeur ou I'unique inventeur) 



Vos references pour ce dossier 


1 04271 /RV/OOFD/TPM 


N u D'ENREGISTREMENT NATIONAL ( 




III Kt UC 1. ImVCIi flvll \cvu caracwres on e»p«sw» mcmmuin/ 

FIBRE OPTIQUE A COMPENSATION DE DISPERSION CHROMATIQUE 


LE(S) DEMANDEUR(S) : 

Societe anonyme ALCATEL 


DESIGNE(NT) EN TANT QITINVENTEUR{S) : (Indiquez en haut a drofte «Page N° S'il y a plus do trois inventeurs, 
utilise* un formulaire identtque et numerotex cftaque page en ittdiquant !e norhbre total de pages). 


Nom 


GORLIER 


Prenoms 


Maxime 


Adresse 


Rue 


18, RUE FOURCROY 


Code postal et vide 


75017 I PARIS FRANCE 


Societe dapparter 


iance tfaatlttififf 




Nom 


DE MONTMORILLON 


Prenoms 


I ni lis-Anne 


Adresse 


Rue 


32, RUE TRUFFAUT 


Code postal et ville 


75017 PARIS FRANCE 


Societe d'appartenance ijaatteatift 




Nom 


NOUCHI 


Prenoms 


Pascale __ — 


Adresse 


Rue 


2 AVENUE BOSSUET 


Code postal et ville 


7ftfinf) MAISONS-I AFITTF FRANCF 


Societe d'apparte 


nance > facutiulif* 




DATE ET SIGNATURE(S) 

£9(DU MAN DATA! RE 

(Nom et qualcte du signataire) 


3 octobre 2002 
Regis VIGAND 

y 



La loi 



Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de PINPI. 



